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@ Neue Pigmentzusammenaetzungen 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Pigmentzusammensetzungen enthaltend mindestens ein organisches 
Pigment, ein durch Sulfonsaure- oder Alkalimetallsulfonatgruppen modifiziertes organisches Pigment und ein 
polymeres Ammoniumsalz sowie deren Verwendung zum Einfarben von hochmolekularem organischem Mate- 
rial und insbesondere zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyoiefinen. 

Bei dcr Einfarbung von Polyoiefinen, insbesondere von Polyethylen, mil organischen Pigmenten stcllt man 
haufig fest, daB sich mit der Zeit eine Reihe der mechanischen Eigenschaften des eingefarbten Materials 
verfindert: Es treten Storungen auf, die man zusammenfassend als Verzugserscheinungen bezeichnet Bei groB- 
volumigen SpritzguBtcilen, wie Flaschenkasten aus Polyethylen hoher Dichte, kann man beispielsweise Verfor- 
mungen und Schrumpfungen beobachten, die manchmal zu Riflbildungen fOhren und die Artikel meistens 
unbrauchbar machen. Oft tritt auch nach verhflJtnismaBig kurzer Gebrauchsdauer eine VersprOdung des Materi- 
als em. Diese Nachteile beziehen sich auf die Mehrzahl der organischen Pigmente, wahrend sich die anorgani- 
schen Pigmente und eine Minderzahl von organischen Pigmenten neutral verhalten. Es wird angenommen, daB 
diese Nachteile dadurch zustande kommen, daB das typische Kristallisationsverhalten der Polyolefine durch die 
Anwesenheit der Pigmente gestdrt wird, da diese als Nukleierungszentren wirken k6nnen. 

Es sind bereits verschiedene Methoden vorgeschlagen worden, die es erlauben sollten, diesen Nachteilen 
auszuweicheiu Meistens beziehen sich diese Methoden jeweils auf bestimmte Pigmentklassen. Zu verzugsfreien 
Farbungen von Polyoiefinen gelangt man z, B. gemafl US-Patent 42 33 206 durch Verwendung von mit Carbon- 
sauren veresterte Methylolgruppen enthaltenden organischen Pigmenten (insbesondere Kupferphthalocyani- 
nen); gemaB JP-Kokai 53-1 24 555, US-Patent 41 07 133 und JP-Kokai 53-1 43 646 durch Verwendung eines rait 
einem Silankuppler behandelten Isoindolinon- bzw. Kupferphthalocyaninpigments; gemSB IP-Kokai 53-1 32 048 
durch Verwendung eines Isoindolinonpigmentes mit dem Zusatz eines Salicyloylhydrazids; gemaB JP-Kokai 
57-73 029 durch Verwendung eines Pigments der Chinacridon-, Isoindolinon-, Azo- oder Phthalocyaninreihe, 
welches auf anorganisches Material (z. E Kieselgel) adsorbiert und danach mit einem Silan- oder Titankuppler 
behandelt wird; gemaB JP-Kokai 57-1 59831 durch Verwendung eines mit einem Phenylen-bis-tetrachlorben- 
zamid behandelten Isoindolinonpigments; gemaB JP-Kokai 58-23 840 durch Verwendung eines Phthalocyanin- 
pigments mit einem Zusatz eines mit einem Amin behandelten Halogenmethylkupferphthalocyanins. 

Eine Verbesserung der Verzugseigenschaften von Isoindolinpigmenten kann gemaB JP-Kokai 57-51 733 und 
57-1 55 242 auch durch eine Rekristallisation des Pigments erreicht werden. Die dabei erzielte Erhohung der 
mittleren TeilchengrdBe ist allerdings, wie in Fachkreisen allgemein bekannt, mit einer EinbuBe anderer wichti- 
ger Pigmenteigenschaften, insbesondere der Farbstfrke, verbunden. 

Das US-Patent 4049 615 beschreibt ein Verfahren zum verzugsfreien Farben von Polyoiefinen durch Ver- 
wendung eines mit einem Melamin-Formaldehyd-Harz Oberzogenen organischen Pigments, insbesondere eines 
Perylen-, Pennon-, Bisazo- oder Isoisoindolinonptgments. 

Diese Methoden genflgen nicht immer den hohen Anforderungen der modemen Technik und fflhren je nach 
Pigment nicht zum erwunschten Resultat So ist beispielsweise noch keine Methode bekannt, die es erlauben 
wurde, Diketopyrrolopyrrolpigmente zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyoiefinen einzusetzea 

Es wurde nun gefunden, daB Pigmentzusammensetzungen enthaltend mindestens ein organisches Pigment* ein 
durch Sulfonsaure- oder Alkalimetallsulfonatgruppen modifiziertes organisches Pigment und ein polyraeres 
Ammoniumsalz sich Qberraschend gut zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyoiefinen eignen. Zudem zetgen 
diese Pigmentzusammensetzungen, wenn sie in Lacksysteme oder Druckfarben eingearbeitet werden, ein ausge- 
zeichnetes rheologisches Verhalten sowie sehr gute Dispergierbarkeit, Farbstfirke, Flokkulationsbestflndigkeit 
und einen hohen Glanz. 
Die vorliegende Erfindung betrifft demnach Pigmentzusammensetzungen enthaltend 

a) mindestens ein organisches Pigment, 

b) 0,05 bis 10 Gew.%, bezogen auf das organische Pigment a), mindestens eines modifizierten organischen 
Pigments der Formel 

AfSOjXJm (I), 

worin A den Rest eines organischen Pigments, X H, Na oder K und m eine Zahl zwischen 0,05 und 3 
bedeuten, und 

c) 0,05 bis 10 Gew.%, bezogen auf das organische Pigment a), mindestens eines polymeren Ammoniumsal- 
zes mit mittlerem Molekulargewicht von 500 bis 2 500 000, das in Wasser oder Niederalkylalkohol ldslich ist 

Als organische Pigmente a) kornmen z. B. jene der Azo-, Diketopyrrolopyrroi, Perylen-, Chinacridon-, Phtha- 
locyanin, Perinon-, Chinophthalon-, Isoindolinon-, Isoindolin-, Benzimidazolon-, Dioxazin-, Anthrachinon-, Thio- 
indigo-, Methin-, Azomethin- oder Metallkomplexreihe in Frage. 

Von besonderem Interesse sind allerdings die Pigmente der Azo-, Diketopyrrolopyrrol-, Perylen-, Chinacri- 
don-, Phthalocyanin-, Isoindolin- oder Isoindolinonreihe, bevorzugt die Phthaiocyanine und insbesondere die 
Diketopyrrolopyrrole, vor aliem l,4-Diketo-3,6-di(4-chlorphenyl)-pyrrolo(3,4-c)-pyrroL 

Unter dem Rest A eines organischen Pigments versteht man z. B. den Rest eines Pigments der Azo-, Diketo- 
pyrrolopyrrol-, Perylen-, Chinacridon-, Phthalocyanin, Isoindolin-, Isoindolinon- oder Metallkomplexreihe, be- 
vorzugt allerdings der Phthalocyanin- und insbesondere der Diketopyrrolopyrrolreihe. 

Modifizierte Pigmente der Formel 1 und auch deren Mischungen mit Pigmenten (a+b) sind Z.B. aus den 
US-Patenten 49 14 21 1, 49 92 495, 49 80 458. 48 65 650, 47 64 21 7, aus EP-A 2 78 913 und aus DE-A 40 37 556 
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bekannt Sollten einige noch neu sein, dann kdnnen sie in Analogie zu bekannten Methoden hergestellt werden. 
Als polymere Ammoniumsalzc c) konnen z.B. die folgenden in Bctracht gczogen werden: 

— Homo- Oder Copolymere von 2^ri-(Ci-Cralkyl)-ammonium>ethyl-aci7Utenoder-methacrylaten; 

— kationische Cellulose- oder St&rke-aminoether; s 

— kationische Homo- oder Copolymere von Vinylpyridin; 

— kationische Poiyethyienpolyamine; 

— kationische Amin-Formaldehyd-Kondenaate; 

— Homo- oder Copolymere von Di-(Ci -Cralkyl)-diallyl-ammoniumsalzen; 

— kationische modifizierte Polypeptide; io 

— kationische Poiyamide; 

— Homo- oder Copolymere von quaternisiertem Epichlorhydrin. 



Bevorzugt werden 
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— Homo- oder Copolymere von 2-fTri-(Ci -C2-alkyI>ammonium]-ethyl-acrylaten oder -methacrylaten; 

— kationische Poiyethyienpolyamine; 

— kationische Amin-Formaldehyd-Kondensate; 

— Homo- oder Copolymere von Di-(Ci-C2-alkyl)-diallyl-ammoniumsalzen; 

— kationische Poiyamide; 20 

— Homo- oder Copolymere von quaternisiertem Epichlorhydrin. 

Solche polymere Ammoniumsalze sind bekannt und im Handel erhaltlich. Sie finden vornehmlich in der 
Kosmetik Verwendung. Fflr die erfindungsgem&Be Pigmentzusammensetzung geeignete Produkte dieser Art 
sind z. B. in Cationic Polymers for Skin & Hair Conditioning, Manufacturing Chemist, Juli 1987, S. 24-29, und in 25 
EP-A1 32960beschrieben. 

Als Niederalkylalkohol versteht man z. B. ein Ci -C3-Alkylalkohol, wie Methanol, n-Propanol, Isopropanol 
und insbesondere EthanoL 
Bevorzugte erfindungsgemaBe Pigmentzusammensetzungen enthalten 

30 

a) mindestens ein organisches Pigment, 

b) 0,1 bis 7 Gew.%, bezogen auf das Pigment a), mindestens eines modifizierten organischen Pigments der 
Formel I, worin m eine Zahl zwischen 0,1 und 2,5 bedeutet, und 

c) 0,1 bis 7 Gew.ty, bezogen auf das Pigment a), eines polymeren Ammoniumsalzes mit mittlerem Moleku- 
large wicht von 1 000 bis 1 500 000. 35 

Besonders bevorzugte erfindungsgemaBe Pigmentzusammensetzungen enthalten 

a) ein organisches Pigment, 

b) 0J bis 5 Gew,%, bezogen auf das Pigment a), mindestens eines modifizierten organischen Pigments der 40 
Formel I, worin X H oder Na ist und m eine Zahl zwischen 0,5 und 2 bedeutet, und 

c) 0,l bis 5 Gew.%, bezogen auf das Pigment a), eines polymeren Ammoniumsalzes mit mittlerem Moleku- 
large wicht von 5000 bis 1 000 000, das in Wasser I6slich ist 

Vorzugsweise ist A ein Rest desselben Pigments, das als Komponente a) enthalten ist Bevorzugt handelt es 45 
sich dabei um Diketopyrrolopyrrole. 

Zur Herstellung der erfmdungsgemflflen Stoffzusammensetzung wird zweckmftBigdie Komponente a) bevor- 
zugt als feuchter Presskuchen in Wasser oder Niederalkylalkohol suspendiert und danach mit der ebenfalls in 
Wasser oder Niederalkylalkohol suspendierten Komponente b) vermischt Zu dieser AufschUmmung wird das in 
Wasser oder Niederalkylalkohol geloste polymere AmmoniumsaJz zugegeben, die Suspension wird bei einer 50 
Temperatur von vorzugsweise 10 bis 100 und insbesondere 20 bis 85° C gerOhrt, filtriert und der ROckstand wird 
mit Wasser gewaschen und getrocknet Die RQhrdauer variiert im allgemeinen zwischen 30 Minuten und 
20 Stunden. Falls norig kann die Suspension nach Qbiichen Methoden mit einem Dispergieraggregat (z. B. einem 
Hochdruckhomogenisator oder einem Hochgeschwindigkeitsruhrer) dispergiert werden. 

Die Zugabe der Komponente b) und c) erfolgt wie bereits erwihnt vorzugsweise nach der Konditionierung 55 
der Komponente a). Unter Konditionierung versteht man die Herstellung einer feinen Partikelform, beispiels- 
weise durch alkalische Umfftllung, Trockenmahlung mit oder ohne Salz, L6sungsmittel- oder wflflrige Mahlung 
oder Salzknetung. 

Je nach Konditionierverfahren oder Applikationszweck kann es von Vorteil sein, dem Pigment neben dem 
erfmdungsgemflBen Zusatz der Komponenten b) und c) gewisse Mengen an texiurverbessernden Mitteln vor 60 
oder nach dem KonditionierprozeB zuzufOgen, sofern diese keine negative Wirkung bei der Verwendung der 
erfindungsgemaBen Pigmentzusammensetzungen (insbesondere in Polyethylen) habea Als solche kommen 
insbesondere Fettsfturen mit mindestens 18 C-Atomen, beispielsweise Stearin- oder Behens&ure oder dercn 
Amide oder Metallsalze, insbesondere Mg-Salze, sowie Weichmacher, Wachse, Harzsfluren, wie Abietinsaure, 
Kolophoniumseife, Alkylphenole oder aliphatische Alkohole, wie Stearylalkohol oder aliphatische U-Dihydro- 6 5 
xyverbindungen mit 8 bis 22 C-Atomen wie U-Dodecandiol. ferner modifizierte Kolophoniummaleinatharze 
oder Fumarsaurekolophoniumharze, in Betracht Die texturverbessernden Mittel werden vorzugsweise in Men- 
gen von 0,1-30 Gew/tt, insbesondere 2-15 Gew.%, bezogen auf das Endprodukt zugesetzt Die obenerwahn- 
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ten U-Dihydroxyverbindungen, insbesondere U-DodecandioL dienen auch zur Vcrbcsserung der Filtration dcr 
suspendierten Pigmentzusammensetzung. . 

Wie bereits erwahm zeichnen sich die erfindungsgemaBen Pigmentzusammensetzungen dadurch aus. daB sie 
sich Qberraschend gut zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyolefinen eignen. 

Gegenstand der Erfindung ist demnach auch em Verfahren zum verzugsfreien Pigmentieren von Poryolefinen. 
dadurch gekennzeichnet, dafl eine Pigmentzusammensetzung mit der oben angegebenen Definition verwendet 
wird. 

Das erfindungsgem&Be Verfahren zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyolefincn mit den erfindungsgernfi- 
Ben Pigmentzusammensetzungen erfolgt nach Ubiichen Methoden mit den Qblichen Mengen von z. B. 0,01 bis 
5 Gew.% Pigmentzusammensetzung, bezogen auf das Polyolefin. 

Der groBe und ilberraschende Vorteil des erfindungsgemaBen Vcrfahrens liegt darin, dafl Polyolefine. insbe- 
sondere Polyethyien, mil hochechten organischen Pigmenten eingeffirbt werden konnen, die bisher fQr dicsen 
Zweck nicht oder zumindest weniger gut geeignet waren. 

Die Prfifung der Verzugsbeeinflussung von Polyolefin durch ein Pigment erfolgt an einem SpritzguBfertigteil 
in Form einer Platte. Nach einer Alterung von 72 Stunden bei 1 00° C werden die Dimensionen der Platte (Lfinge, 
Breite) ausgemessen und der Verzug AL (Unge) und AB (Breite) in nach folgenden Gleichungen ermittelt: 

, Lfarbloser Prflfling-L pigmentierter PrQfling 1QQQ 
L farbloser Prufling 



B farbloser PrQfling— B pigmentierter Prufling t00Q 
B farbloser Prufling 



B farbloser Prufling 

Als in der Praxis verzugsfrei haben sich Pigmente erwiesen, bei denen die absoluten Werte von AL und AB 
kleiner als 5 liegen; besonders bevorzugt sind Werte kleiner als 3. 

Die erfindungsgemaBen Pigmentzusammensetzungen eignen sich allerdings auch ausgezeichnei zum Pigmen- 
tieren von waBrigen und/oder losungsmittelhaltigen Lacksystemen sowie von Druckfarben, wo sie ein hervorra- 
gendes rheologisches Verhalten zcigen. Die mit der erfindungsgemaBen Pigmentzusammensetzungen erhalte- 
nen Ausfirbungen zeichnen sich durch gute allgemeine Eigenschaften, wie gute Dispergierbarkeit, hohe Farb- 
starke und Glanz, gute Migrations-, Hitze-, Licht- und Wetterbestandigkeit aus. 

Die nachfolgenden Beispiele dienen zur Erlauterung der Erfindung. 

Beispiel 1 

a) Ein Gemisch aus 35 g Poiyethylenglykolmonomethylether 350* (Fluka> 27,2 g Trimethylsilylchlorid und 
17,4g Lithiumbromid in 200 ml wasserfreiem Acetonitril wird 24 Stunden am ROckfluB gekocht Dann 
werden das Losungsmittel und das flberschussige Trimethylsilylchlorid abdestilliert und der RQckstand wird 
Qber Nacht im Vakkumtrockenschrank bei 80° C getrocknet Man erhalt das durch NMR-Analyse identifi- 
zierte Polymer der Formel 

CHjO-E-CH2CHj0^nCH 2 CH 2 Br. 

b) 8,6 g Polyeihylenimin (mittleres Molekulargewicht 50 000- 60000; von Janssen Chimica), 50%-ig in 
Wasser, werden mit dem unter a) erhaltenen Produkt durch Kochen am RQckfluss wahrend 24 Stunden in 
500 ml Wasser umgesetzt Das Wasser wird danach abgedampft und der ROckstand wird im Vakuumtrok- 
kenschrank 20 Stunden bei 80° C getrocknet Man erhfiit 59 g eines gelblichen, oligen Polymers. 

Beispiel 2: Beispiel 1 wird wiederholt mit dem UnterschiedL daB 75 g Polyethylenglykolmonomethylether 750® 
(Fluka) anstelle der 35 g des in Beispiel 1 angegebenen Polyelhylenglykolderivats eingesetzt werden. Man erhalt 
95 g eines gelblichen, 6ligen Polymers, 

Beispiel 3-11: Ein Gemisch aus einem feuchten Presskuchen von l,4-Diketo-3,6-di(4-chlorphenyl)-pyrro- 
lo(3,4-c)-pytrol (25,0 g Trockengewicht) und 0,5 g des Na-Salzes eines sulfonierten Gemisches von Diketopyrro- 
lopyrrolen der Formeln 
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erhahen gemaB Beispiel la+b) der DE-OS 4037 556, wcrdcn zusammen in 450 ml deionisiertem Wasser 
aufgeschlammt Der pH dcr Aufschlammung wird (mit verdOnnter NaOH oder HC1) auf 7 eingestellt, dann 20 
werdcn 0,5 g (Trockengewicht) des jeweils in untenstchcndcr Tabelle aufgefQhrten polymeren Ammoniumsalzes 
in 50 ml deionisiertem Wasser oder Ethanol geldst zugefflgt. Die Mischung wird 90 Minuien bei 75° C geruhrt, 
dann auf 40°C abgekOhlt, filtrierl und das erhaltene Pigment wird mit Wasser gewaschen und im Vakuumtrok- 
kenschrank bei 100°C getrocknet 

25 

Beispiel Polymeres Ammoniumsalz 

3 Kationisches modifiziertes Polypeptid •Croquat M (Croda Chemicals Ltd) 

4 Polymeres Ammoniumsalz • Polyf ix 601 (Showa High Polymer Co.) 

5 Dimethyl-diallylammoniumchlorid-Homopolymer <*Merquat 1 00 (Chemviron Specialty m 
Chemicals) 

6 Kationisches Polyglykol-Polyamin-Kondensat *Polyquat H81 (Henkel) 

7 Poly-(N t N-dimethyl-3^-dimethylen-piperidiniumchlorid) (Janssen Chimica) 

8 Kationisches Potyamid •Mirapol AD-1 (Miranol Inc.) 35 

9 Quaternares Polyhydroxyalkylcn-Polyamin •Cartafix F (Sandoz AG) 

10 Polymeres aus Beispiell 

11 Polymeres aus Beispiel 2 

Beispiel 12: Ein Gemisch aus einem feuchten PreDkuchen von l,4-Diketo-3,6-di(4-methylphenyl)pyrrolo- 
(3,4-c)-pyrrol (7.0 g Trockengewicht) und einem feuchten PreDkuchen des Diketopyrrolopyrrols der Forme! 



HN 



NH 



SO,Na 



45 



50 



55 



CI 

erhahen gemaB Beispiel 17 von US-Patent 49 14 211 (0,07 g Trockengewicht) wind in 230 ml deionisiertem 
Wasser aufgeschlammt Der pH der Aufschlammung wird auf 7 eingestellt, dann werden 0,35 g des katiomschen 
Arain-Formaldehyd-Kondensats «Tinofix EW (CIBA-GEIGY AG) in 50 ml deionisiertem Wasser gelost zugege- 
ben. Die Aufschlammung wird eine Stunde bei 75°C gerOhrt, dann auf 40°C abgekflhlt, filtriert und das erhaltene 
Pigment wird mit Wasser gewaschen und im Vakuumtrockenschrank bei 100*C getrocknet Man erhalt 7,4 g 
eines roten Pulvers. . 

Beispiel 13: Verfahrt man wie in Beispiel 12, erseizt aber das «Tmofix EW mit der gleichen Menge des 
polymeren Ammoniumsalzes von Beispiel I, so erhalt man 7,2 g eines roten Pulvers mit den selben Eigenschaf- 
ten. 



60 



6$ 



5 



DE 42 14 868 Al 



Bcispicl 14: Ein Gemisch aus einem feuchten PreOkuchcn von ICupferphthaiocyanin (14.6 g Trockengewicht) 
und einem feuchten PreBkuchen eines Pigments der Formel 



10 




20 L - 



(03 g Trockengewicht) wird in 180 ml deionisiertem Wasser aufgeschlammt Der pH der Aufschifimmung wird 
mil 30%iger waflriger Natronlauge auf 7-8 eingestellt end die Aufschlammung wird auf 60°C erhitzt Dann 
werden 0,6 g des kationischen Amin-Formaldehyd-Kondensats <»Tinofix EW (CIBA-GEIGY AG) in 30 ml deio- 

25 nisiertem Wasser gefcst zugegeben. Die Aufschlammung wird 1 1/2 Stunden bei 75° C gerUhrt, dann auf Raunv 
lemperatur abgekflhlt. filtriert der ROckstand mil Wasser gewaschen und im Vakuumtrockenschrank bei 80 C 
getrocknet Man erhfilt 143 g eines blauenPulvers. , _ . . . 

Beispiel 155 g der gemHB Beispiel 14 erhaltenen Pigmentzusammensettung werden mit 1 kg Polyetnylen 
•Stamilan 9089V in einem Taumelmischer wahrend 10 Minuten trocken vermischt Die Mischung wird anschlie- 

30 Bend in einem Einschneckencxtruder 2 Mai bei 200°C extrudiert Das so erhaltene Granulat wird auf emer 
SpritzguBmaschine bei 240° C zu Platten der Dimensionen 174 -49-2.5 mm verarbeitet Nach erner Aliening von 
72 Stunden bei 100°C werden die Dimensionen der erfindungsgemaB pigmentierten Platte und einer unter 
identischen Bedingungen hergestellten, aber mit der gleichen Menge an unbeschichtetem Pigment pigmentier- 
ten Platte ausgemessen, und die Verzugsbeeinflussung wird nach der oben beschriebenen Methode ermittelt 

35 Im Vergleich zu der mit unbehandeltem Pigment gefarbten Platte ergibt die nach dem erfindungsgernaBen 
Verfahren hergestellte Platte stark reduzierte AL- bzw.AB-Werte. _ . _ 

Die mit den Pigmentzusammensetzungen der Beispiele 3 bis It nach der gleichen Methode pigmentierten 
Polyethylenplatten weisen ahnlich gute Resultate auf. In alien Fflllea insbesondere aber bei den mit den 
Pigmentzusammensetzungen gemaB den Beispielen 5 bis 9 gefarbten Platten, werden im Vergleich zu der mit 

40 unbehandeltem Pigment gefarbten Platte stark reduzierte AL- bzw. AB- Werte erhalten, 

Beispiel 16: Die Pigmentzusammensetzung von Beispiel 3 wird in einer Menge von 14 Gew.% nach Oblicber 
Methode in ein Alkyd-Melamin-Lacksystem eingearbeiteL Das Flieflverhalten der Lackanreibung wird mittels 
eines Brookfield-Viskosimeters bei verschiedenen Spindelgeschwindigkeiten (1. 5. 6, 30 und 60 U/Min.) gemes- 
sen. Die Lackanreibung zeigt eine deutlich niedrigere Viskositat ais eine mit der gleichen Konzentration an 

45 unbehandeltem 1.4.Diketo-3.6-di-{4-chlorphenyl)-pyrrolo^(3.4-c).pyrrol erhaltenen Lackanreibung sonst glei- 

cherZusammensetzung. , . _^ _ _ . . 

Bei den mit diesen Lackanreibungen erhaltenen Lackierungen ist auch ein hoherer Glanz und erne nGnere 
Farbstarke der die erfindungsgemaBen Pigmentzusammensetzungen enthaltenden Produkte ersichtlich. 

Ahnlich gute Resultate erhalt man. wenn man anstelle der Pigmentzusammensetzung von Beispiel 3 jeweils 
50 eine Pigmentzusammensetzung der Beispiele 4 bis 1 1 verwendet 

Beispiel 17: Die Pigmentzusammensetzung von Beispiel 12 wird in einer Menge von 9 Gew.% nach Qblicher 
Methode in ein Aikyd-Melamin-Lacksysiem eingearbeitet Das FlieBverhalten der Lackanreibung wird mit 
einem HAAKE-Viskosimeter »Rotovisco RV12 ermittelt (MeBtemperatur: 25°C Mess-System: SV-SO, Scher- 
bereich- D - 0 — 100(1/$). Die Lackanreibung zeigt eine deutlich niedrigere Viskositat ais eine mit der gleichen 
55 Konzentration an unbehandeltem l^-Diketo-S.e-di^-methylphenylJpyrroIo^^cJpyrro! erhaltene Lackanrei- 
bung sonst gleicherZusammensetzung. , ..... . 

Ein analog gutes Resultat erhfilt man, wenn anstelle der Pigmentzusammensetzung von Beispiel 12 diejenige 
von Beispiel 13 verwendet wird 

w PatentansprOche 

I. Pigmentzusammensetzungen enthaltend 

a) mindestens ein organisches Pigment. . 

b) 0,05 bis 10 Gew.%, bezogen auf das organische Pigment a), mindestens eines modifizierten orgam- 
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worin A den Rest eines organischen Pigments, X H. Na oder K und m eine Zahl zwischen 0.05 und 3 

SSsS 10 Gew.%. bezogen auf das organische Pigment a), mindestens eines polymeren Ammonium, 
salzes mil miulerem Molekulargewicht von 500 bis 2 500 000. das in Wasser oder Niederalkylalkohol 

2. PiiSSuiammensetzungen gemaB Anspruch t. dadurch gekennzeichnet ^^J^^^J^ 
destcns ein Pigment aus der Azo-. DiketopyrrolopyrroK Peryten-. Chinacndon-, ™* ak) ?^ 8 J™'' 
Chinophthalon-, Isoindolinon-. Isoindolin-. Benzimidazolon-. Dwxazin-. Anthrachinon-. TTuoindigo-. Mc- 
thin.,Azomethin-oderMetallkomplexreiheenthaltenist. v^^^t- »\ mm 

3. Pigmentzusammensetzungen gemfifl Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. ^^^^ e "^^ 
destens ein Pigment aus der Azo-. DiketopyrrolopyrroK Perylen-, Chinacndon-, PhihaJocyamn-. Isoindolm- 
oderlsoindolinonreiheenthaltenist ftn . x - n 

4. Pigmentzusammensetzungen gemafl Anspruch I. dadurch gekennzeichnet. daB als Komponente a) ein 

Phthalocyanin-oderDikctopyi^ 

5. Pigmentzusammensetzungen gemaB Anspruch I, dadurch gekennzeichnet daB A m Formel I den Rest 
eines Pigments der Azo-. Diketopyrrolopyrrol-. Peryien-, Chinacndon-. Phthalocyamn-, Isoindolin-. Isoindo- 
linon- oder Metallkomplexreihe bedeutet . 

6. Pigmentzusammensetzungen gemafl Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet daB A in Formel I den Rest 
eines Phthalocyanin- oder Diketopyrrolopyrrolpigments bedeutet 

7. Pigmentzusammensetzungen gemafl Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet daB als Komponente c) ein 
polymeresAmmoniumsalzausgewahltausderGruppebestehendaus 

- Homo- oder Copolymeren von 2-[Tri-(C, -C2-alkyl)-ammonium]-ethy|.acrylaten oder -methacryla- 

- kationischen Cellulose- oder Starke-ammoetnern; 

- kationischen Homo- oder Copolymeren von Vinylpyridin; 25 

- kationischen Polyethylenpolyammen; 

- kationischen Amin-Formaldehyd-ICondensaten; 

- Homo- oder Copolymeren von Di-{Ci -Cj-alkylHialiyl-ammcmiumsalzen; 

- kationischen modifizierten Polypeptide^ 

- kationischen Polyamiden; 30 

- Homo- oder Copolymeren vonquatemisiertem Epichlorhydria 

rngmwittusammensetzungen gemafl Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet daB als Komponente c) ein 
polymeresAmmoniumsalzausgewahltausderGruppebestehendaus 

- Homo- oder Copolymeren von 2-prKd -C 2 -alkyl)-ammonium>ethyl-acrylaten oder -methacryla- 35 
ten; 

- kationischen Polyethylenpolyaminen; 

- kationischen Amin-Formaldehyd-Kondensaten; 

- Homo- oder Copolymeren von Di-(C, -C r alkyl)-diallyl-ammoniumsalzen; 

- kationischen Polyamiden; 40 

- Homo- oder Copolymeren von quatemisiertem Epichlorhydnn. 
enthaltenist 

9. Pigmentzusammensetzungen gemaB Anspruch 1 enthaltend 

a) mindestens ein organisches Pigment . 

b) 0,1 bis 7 Gew.%, bezogen auf das Pigment a), mindestens eines modifizierten organischen Pigments 45 
derFormeUworinmeineZahlzwischen0 < lund2 f 5bedeutetund ... 

c) 0.1 bis 7Gew.<H>, bezogen auf das Pigment a), eines polymeren Ammomumsalzes mit mittlerem 
Molekulargewicht von 1 000 bis 1 500 000. 

10. Pigmentzusammensetzungen gemafl Anspruch I enthaltend 

a) ein organisches Pigment _ . . D . 30 

b) 0 1 bis 5 Gew.%, bezogen auf das Pigment a^ mindestens eines modifizierten organischen Pigments 
der Formel I. worin X H oder Na ist und m eine Zahl zwischen 0,5 und 2 bedeutet. und 

c) 01 bis 5 Gew.<*b, bezogen auf das Pigment a), eines polymeren Ammomumsalzes nut mittlerem 
Molekulargewicht von 5000 bis 1000 000, das in Wasser loslichist. , lf . _ 

1 1. Pigmentzusammensetzungen gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB A in Formel I em Rest 55 
desselben Pigments, das als Komponente a) enthaltenist bedeutet 

12. Pigmentzusammensetzungen gemaB Anspruch I. dadurch gekennzeichnet daB als Komponente a) ein 
Diketopyrrolopyrrol enthalten ist und A in Formel I den Rest eines Diketopyrrolopyrrols bedeutet 

13. Verfahren zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyolefinen. dadurch gekennzeichnet daB eine Pig- 
mentzusammensetzung gemaB Anspruch I verwendet wird 60 
14 Verfahren zum Pigmentieren von waBrigen und von ldsungsmittelhaltigen Ucksystemen sowie von 
Druckfarben. dadurch gekennzeichnet daB eine Pigmentzusammensetzung gemfiB Anspruch t verwendet 
wird. 
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